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Ffirfarando £ttr framst&llaing av en lo fining oed smorjande 
egenskspex avsedd att anvdndas s^M^tlSflats till en 
vatska 



5 F6religgande uppfinning hanf$r sig till ett fSrfarande f6r 
framstailning av en 16sning xned smSrjande egenskaper 
avsedd att anvandas s&som tillsats till en vatska, f»re- 
trSdesvis ett flytande bransle eller smSrjmedel samt en 
ISsningen framstaild enligt terfarandet, vilken vid in- 
10 blandning i den aktuella vatskan ger denna friktions- 
nedsattande, smdrjande och korrosionshammande egenskaper- 

Det ar fbrut kant r exempelvis frAn US 5,431,830, att bor 
kan etablera en koioplex ligandbildning till flora metal- 

15 ler- Detta sker after exponering i en tidsperiod av 
exempelvis tiramar till dagar. De anvanda borffcreningarna 
bildar i det aktuella fallet tvAdimensionella flak, som 
glider mot varandra, vilket frambringar lAg friktion. 
Vidare utgtfr bor ett korrosionsskydd fdr metaller, da 

20 borsyran binder sig i ett tunt skikt pA underlags- 
metallytan och fdrhindrar darigenom oxidation tack vare 
sin elektronegatiyitet som g5r bor till ett effektivt re- 
duktionsmedel som fdrhindrar korrosion av exponerade ytor- 

25 Enligt den kanda tekniken blandas olja med en h5g andel 
borsyra, varvid blandningen darefter ut spades till ungefar 
vanligtvis 10% i olika smSrjoljor, Enligt den amerikanska 
patentskriften US 6, 368 f 369 anges att borsyra med £6rdel 
kan inblandas i exempelvis motorbranslen ffttr att ge en 

30 friktionsnedsattande effekt. Darvid blandas borsyran i en 
basol^a. Borsyrans partikelstorlek, som vanligtvis ligger 
mellan 0/5-20 mikron, frambringas genom s-k "jet milling". 
Det har harvid vid fSrs&k dock konstaterats att t.ex. en 
tillsats som lampar sig f5r dieselbransle med tiden fAr 
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begransad stabilitet. Sfter en tid HftUdtetentiafiSftr en rela- 
tivt stor risk for att borsyrapartiklarna aggregerar, 
vilket naturligtvis skulle kunna leda till fatala foljder 
for en motor, exempelvis av dieseltyp. Aven da borsyrapar- 
tiklar blandas i en baaolja och darefter eventuellt spades 
ut i bensin eller oljeblandad bensin eller dylikt, finns 
s aroma risk. 



10 Syftet med fdreliggande uppfinning ar att elixninera ovan- 
namnda nackdelar och Astadkowma en tillsats till en 
vat ska, f&retradesvis ett flytande brans le eller sm6rj- 
medelr som kan uppiesas i vatskan fdr att ge denna f&rutom 
friktionsnedsattande egenskaper aven sm6rjande och korro- 

15 sionsharomande egenskaper. De far uppfinningen utmarkande 
sardragen finns angivna i efterfoljande patentkrav. 

Tack vare uppfinningen har man nu astadkommit ett fer- 
farande fer framstallning av en leaning med smfcrjande 

20 egenskaper av ovannSront slag, som p4 ett utmarkt satt 
fyller sitt syfte samt aven en anvandning av nainnda 
lfcsning far tillsats till en vataka, sasom exempelvis ett 
flytande bransle eller smSrjmedel for att ge vatskan 
friktionsnedsattande, smdrjande och korrosionshanunande 

25 egenskaper- Uppfinningen innebar i grunden att en bor- 
f6rening med smdjande egenskaper fbreligger i lasning* 
Boratjonema kommer darvid att utg6ra en homogen fas 
tillsammans med ISsningsmedlet och vilken lGsning under 
stabila fSrh&llanden darvid kan f&s att innehalla en hag- 

30 koncentration borat, tack vare att det valda lasnings- 
medlets och dk f Sretrfcdesvis en alkohols, vatebindningar 
motverkar borforeningens elektronegativitet och dess darav 
inneboende tendens till kovalent bindning. 
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Uppfinningen beskrivs narmare nedan M»dBtffW9&tlg***&v nigra 
fdredragna utf aringsexempel. 

5 De borfSreningar sow enligt ett exempel lases enligt fare- 
liggande uppf inning ar f aretradesvis borsyra BOH3 eller 
dibortrioxid B a 0 3 (boroxid) , vilka erbjuder s&rskilt goda 
friktionsnedsattande egenskaper. Lasningsmedlet kan bestA 
av vatten och/eller nSgon alkohol och/eller nagot kolvate, 
10 var far sig eller i en vald blandning- LSsningsroedlet 
skulle aven kunna bestit av ett flytande vate. De fiesta 
alkoholer kan d&rvid anvandas, exempelvis etanol, metanol 
etc- och lasningen Mr fraiustallbar genom att borsyra eller 
dibortrioxid skakas eller omrttres i alkohol eller vatten, 

15 eventuellt tillsammana ined mekaniska f infardelningselement 
altemativt med varme eller kombinationer darav. 

I lasningen kan borforeningen ingi i en halt upp till 
250.000 ppm eller mer om s& anskas. D4 lasningen skall 
20 tilleattas ett bransle, s&som diesel eller bensin, s& bar 
den fardiga brans leblandningen ha en halt av borfftrening, 
som foretradesvis ligger i omr&det 10-1000 ppm och heist 
inom omridet 100-200 ppm- 

25 D4 lasningen tillfares ett smOrjnvedel skall den av les- 
ningen och smarjmedlet bildade kompositionen ha en bor- 
fareningshalt, som foretradesvis ligger i omr&det 400 
ppm/4%. 

30 I en annan applikation utnyttjas lasningen som ett 
additiv, vilket tillsattes i en lamplig proportion till 
ett smarjmedel, kolvatebransle eller biobransle, s& att 
materialet binder sig p& ytor utsatta far friktion och 
darigenom reducerar denna. Lasningen majliggOr en optimal 
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finferdelning av borfareningen i vJJSlW' 1 SSP" darmed 
fBrknippade fordelar. vatskorna kan exerapelvis utgoras av 
fossila kolvatebranslen sasom bensin, dieselbranele eller 
5 dylikt men losningen kan aven exempelvis insprutas till- 
sammans med vat gas i an ferbranningsanordning, dSr man 
onskar utnyttja borforeningens friktionsnedsattande egen- 
skaper och framfOr allt forhindra korrosion. Vid inbland- 
ning i vate skapar dessutom borsyra varme och vate en 
10 termiek reaktion, som ytterligare 6kar tendensen till 
kolvalent inbindning. 



15 



Uppfinningen avser aven en losning i sig framstaild sasom 
en tillsats genoro att en borforening i form av en borsyra 
och/eller bortrioxid bringats i ldsning. 
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Huvydftixen Kosson 



1, 



FSrfarande fdr framstallning av en Ibsning med 



smflrjande egenskaper avsedd att anvandas fSretradesvis 
5 sasom tillsats i form av ett koncentrat till en vat ska r 
s&som ett flytande bransle, kanneteoknat av att en 
borf6rening i form av borsyra och/eller bortrioxid bringas 
i 15sning tillsammans med ett lOsningsmedel samtidigt som 
boratjonerna utgfcr en homogen fas tillsammans med 16s- 

10 ningsmedlet, vilken ISsning under stabila fttrhSllanden fas 
att inneh&lla en hegkoncentration av borat tack vare att 
lasningsmedlets vatebindningar motverkar borfdreningens 
elektronegativitet och dess darav inneboende tendens till 
kovalent bindning, vilken losning darefter ar anvandbar 

15 som additiv till den aktuella vatskan, som darvid f&r 
friktionsnedsattande, smdrjande och korrosionshammande 
egenskaper. 

2. Ffcrfarande patentkrav 1, kannetecknat av att 
20 iSsningsmedlet utgors av en alkohol och/eller vatten eller 

alternativt flytande vate och/eller nagot kolvate saint att 
blandnigen skakas fbr att snabbare komma in i ISsnings- 
fasen samtidigt som ldsningstiden accelereras genom till- 
fSrande av varme, varvid alkoholen bar en halt som Sver- 
25 stiger 96 %♦ 

3, POrfarande patentkrav l r kanneteoknat av att 
blandningen omrdres vid framstallningen och eventuellt 
tillsammans med mekaniska f inf ordelningselement alterna- 

30 tivt med varme eller med en kombination darav. 



4* FSrfarande enligt patentkrav 1, kannetecknat av 

att borfSreningen ing&r i lSsningen i en halt uppg&ende 
till 250,000 ppm eller mer. 
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5. Anvandning av en 16sning frame tHWtfdfewwfl&l^fft 
patentkrav 1 fer tillsata till ett brSnsle i en mangd, aom 
beroende pa bransletyp, ger den fardiga brans leblandningen 

5 en halt av borforening, som ligger i omradet 10-1,000 ppm. 

6. Loaning framstaild sasom en tillsats enligt 
nagot av foregaende patentkrav genom att en borforening i 
form av en borsyra och/eller bortrioxid bringats i 

10 losning. 



15 



20 



25 



30 
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Sammandrag Hdvadfcbten Kossan 

Uppfinningen avser ett forfarande for framstallning av en 
losning med smorjande egenskapar avsedd att anvandas fere- 
tradesvis sasom tilleats i form av ett koncentrat till en 
vatska, sasom ett flytande bransle. Enligt ferfarandet 
bringas en borforening i form av borsyra och/eller bor- 
trioxid i leaning tillsammans med ett losningsmedel sam- 
tidigt som boratjonerna utgor en homogen fas tillsammans 
med losningsmedlet, yilken lttsning under stabila for- 
h411anden fas att innehilla en hogkoncentration av borat 
tack vare att losningsmedlets vatebindningar motverkar 
borforeningens elektronegativitet och dess d&rav inne- 
15 boende tendens till kovalent bindning, vilken loaning 
darefter ar anvandbar som additiv till den aktuella vat- 
skan, som darvid far friktionsnedsattande, smorjande och 
korrosionshammande egenskaper. 
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